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Method and jig for manufacture of curved workpieces 



57 There is described a method for manufacture of curved workpieces, especially of solid and hollow 
profile sections having complex cross sections, by a combination of extrusion and bending, wherein the 
workpiece (6) is bent simultaneously with or immediately after the forming extrusion process by a force 
acting on the workpiece at right angles to the extrusion direction. 

To perform the method, there is specified a jig comprising an ingot-heating installation, an 
extrusion device having a female die (4), which has a discharge plane at the discharge of the strand, as 
well as devices for ingot handling, shearing and conveying devices and a cooling section. 

In the new jig, as viewed in extrusion direction, there is disposed downstream from the female die 
(4) a jig (7) that generates a transverse force and that can be pressed against the emerging strand (6), 
while a bending zone free of contact faces is present in the space between extrusion face and discharge 
plane. 
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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gekrummten Werkstucken 



(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung von ge- 
krummten Werkstukken, insbesondere von Voll- und 
Hohlprofilen mit komplexen Querschnitten, durch eine 
Kombination von Strangpressen und Biegen beschrie- 
ben, wobei das Werkstuck (6), gleichzeitig mit oder un- 
mittelbar nach dem formgebenden StrangpreBvorgang 
durch eine quer zur StrangpreBrichtung auf das Werk- 
stuck einwirkende Kraft gebogen wird. 

Zur Durchfuhrung wird eine Vorrichtung vorgeschla- 
gen, bestehend aus einer Blockerwarmungsanlage, ei- 
ner StrangpreBeinrtchtung mit Matrize (4), die am Aus- 
tritt des Stranges eine Austrittsebene aufwetst, sowie 
Einrichtungen zur Blockhandhabung, Scher- bzw. For- 
dereinrichtungen und einer Abkuhlstrecke. 

Bei der neuen Vorrichtung 1st nach der Matrize (4) 
in StrangpreBrichtung gesehen, eine Querkraft erzeu- 
gende Vorrichtung (7) angeordnet, die gegen den aus- 
tretenden Strang (6), anpreBbar ist, wobei in den Raum 
zwischen StrangpreBflache und Austrittsebene eine von 
Anlageflachen freie Biegezone vorhanden ist. 
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B schr ibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von gekrummten Werkstucken durch eine Kombination von 
Strangpressen und Biegen sowie eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 
s StrangpreBverfahren fur verschiedene Werkstoffe sind in vielfaltiger Form bekannt. Hauptsachlich kommen Alumi- 

nium, Kupferlegierungen, aber auch Stahl und Titan zum Einsatz. Fur den Werkstoff Aluminium ist das StrangpreBver- 
fahren ausfuhrlich im Aluminiumtaschenbuch Seite 269 - 296 dargestellt. 

Zu den typischen StrangpreRteilen zahlen: 

10 - Bauteile in der Bauindustrie wie z. B. Fensterprofile, Handlaufe an Bruckengelander und Treppenhausern sowie 
Trager fur Bruckenkonstruktionen 

im Waggonbau Konstruktionsprofile und Profilversteifungen in Differential- und GroBprofilbauweise 
in der Flugzeugindustrie Sitzschienen, Slringerprofile, Spanten, FuBbodenquertrager 

in der Automobilindustrie Konstruktionselemente wie Fensterrahmen, Dachreling Oder dekorative Bauteile wie Zier- 
15 leisten und Blenden. 

In den genannten Anwendungsfallen werden haufig auch gebogene Profile benotigt. Diese konnen in Form von 
Hohl- und Vollprofilen eingesetzt werden, wobei in zunehmender Weise auch multifunktionale Konstruktionselemente 
benotigt werden. 

20 Aus der US 5 305 626 (Reynolds Aluminium Holland BV) ist ein Verfahren zum Strangpressen von gekrummten 

Profilen bekannt,' bei dem an der Innenflache der StrangpreBmatrize unterschiedliche Reibungswiderstande fur eine 
lokale Verzogerung bzw. Beschleunigung des FlieBvorganges wahrend des Strangpressens sorgen. Als Ergebnis der 
unterschiedlichen Reibungsverhaltnisse tritt aus der Matrize.eine gekrummte Werkstuckform aus, die uber eine gebo- 
gene Auslaufstrecke gef uhrt, jedoch dabei nicht wetter verformt wird. 

25 Dieses Verfahren hat sich bisher nicht durchsetzen konnen, da es wegon der aufwendigen Ausbildung der Matri- 

zeninnenkontur nur bei groBen Stuckzahlen rentabel ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu 
entwickeln, das bzw. die mit einfachen Mitteln eine definierte Krummung bei StrangpreBerzeugnissen in wiederholbarer 
naherungsweise berechenbarer Weise ermoglicht, wobei auch bei komplizierten Hohlprofilquerschnitten die Quer- 

30 schnittsflachen im gebogenen Zustand im Vergleich zu den Querschnittsflachen des geraden Profils unverandert bleiben . 
sollen. Unter "komplexen Querschnitten" werden insbesondere solche mit groBen Wanddickenunterschieden, aber auch 
solche Profile verstanden, die eine geringe Wandstarke bezogen auf den umschreibenden Kreis des StrangpreBprofils 
aufweisen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Vorrichtung sowie ein Verfahren gemaB den Anspruchen 1 und 
35 5 gelost. 

Mit dem neuen Verfahren ist es moglich, eine hohe MaBgenauigkeit sowie Formentreue gekrummter Profile auch 
uber groBe Lange zu gewahr leisten. 

Da das formgebende Werkzeug nach dem Austritt des Stranges aus der Matrize in einem von Anlageflachen f reien 
Raum auf den austretenden Strang einwirken kann, sind beliebige Biegeradien moglich. Das Werkstuck erfahrt beim 
40 Austreten aus der Matrize in der gleichen Temperatur eine Biege- oder Querkraftbeanspruchung. wodurch die Span- 
nungsverteilung im PreBkanal der StrangpreBmatrize beeinfluBt wird. 

Grundsatzlich ist es moglich, beliebige Raumwinkel durch eine entsprechende Fuhrung der Biegevorrichtung bei 
der Umformung einzustellen. Ublicherweise wird auch die Biegevorrichtung in der PreBebene bewegt, so daB einfache 
Vorschubbewegungen der Biegevorrichtungen ausreichen. 
45 Falls erwunscht, kann mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung auch eine Ringform des Werkstuckes erzeugt wer- 

den. Hierzu wird das Umformwerkzeug in einegeeignete Position gebracht und dortfixiert. Alternativ kann das Werkstuck 
auch mit einer konstanten Krummung Oder mit einer zu- Oder abnehmenden Krummung als Rohrwendel Oder in Spiral- 
form hergeslellt werden. 

Spezielle Vorrichtungen fur das Pressen von Voll- oder Hohlprofilen sind bei der erfindungsgemaBen Verfahrens- 
50 weise nicht erforderlich. So kann z. B. eine einfache Rolle als Umformwerkzeug sowohl fur ein gebogenes vlerkantrohr 
als auch fur eine gebogene Vierkantstange verwendet werden. Es muB lediglich dafur gesorgt werden, daB die Geo- 
metrie der Presse, insbesondere die Anordnung des Querhauptes so ausgebildet ist, daB diese nicht den Biegevorgang 
behindem konnen. Bei groBen Biegelangen soil ferner eine Abstutzung zur Verhinderung des Durchbiegens infolge 
Eigengewicht unterhalb des Werkstuckes angeordnet werden. 
55 Es konnen aber auch Mehrfachvorrichtungen zum Biegen der StrangpreBprofile verwendet werden, die allerdings 

nacheinander ihre Querkrafte auf das StrangpreBprofil ausuben. Beispielsweise konnen zur Erzeugung von raumlich 
gebogenen Profilen eine oder mehrere Fuhrungsrollen auf gesonderten Zustelleinrichtungen mit einen oder mehr ren 
hintereinander angeordneten Rollenkafigen kombiniert werden. 
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Die bendtigte Umformkraft kann sowohl durch Rollen als auch durch feststehende Werkzeuge auf das Profil auf- 
gebracht werden. Es sind aber auch andere Wirkmedien wie z. B. Gase, Fluide oder elektrische/magnetische Felder 
fur die Erzeugungeiner geeigneten Umformkraft anwendbar. Anstelle einer Umformrolle odereinesfeststehenden Gleit- 
schuhs muB im Falle der Anwendung von Wirkmedien die EinfluBzone der Wirkmedien dicht an das Werkstuck gebracht 
5 werden, beispielsweise mu3 bei Verwendung elektromagnetischer Felder eine geeignet geformte Magnetspule in un- 
mittelbare Nahe des Stranges gebracht werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 : prinzipieller Aufbau einer erfindungsgemaBen StrangpreB- und Biegeeinrichtung mit Andruckrolle; 
10 Figur 2: prinzipieller Aufbau einer erfindungsgemaBen StrangpreB- und Biegeeinrichtung mit einer Gleitflache 
Figur 2a: erfindungsgemaBe Vorrichtung mit einem. Rollenkafig; 

Figur 3: prinzipieller Aufbau einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zur Herstellung von gekrummten Werkstucken 

mit einer, ein Druckmedium erzeugenden Druckquelle; 
Figur 4: Prinzipbild zur Herstellung von gedrillten Profilquerschnitten. 

75 

GemaB Figur 1 besteht die StrangpreBeinrichtung aus einem Stempel 1 , einem Blockaufnehmer 2, in den der Stem- 
pel 1 in Pfeilrichtung einschiebbar ist, und einer Matrize 4, die sich in PreBrichtung gesehen gegen ein Querhaupt 5 
abstutzt. 

Im Blockaufnehmer 2 befindet sich das auf StrangpreBtemperatur erhitzte Metall, beispielsweise in Form eines 
20 Aluminiumblockes 3, der bei der Belatigung des Stempels 1 in PreBrichtung aus der Matrize in Form eines Stranges 6 
ausgepreBt wird. 

Unrnittelbar nach dem Austreten des Stranges 6 aus der Matrize 4, im Abstand a vom Querhaupt 5 befindet sich 
eine Andruckrolle 7, die eine quer zur StrangpreBrichtung auf das Werkstuck, hier den Strang 6, einwirkende Kraft 
ausubt. ... 

25 Durch eine Verschiebung der Andruckrolle 7 quer zur StrangpreBrichtung kann der Biegeradius R beeinfluBt werden. 

Es ist fur den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, wie er durch eine geeignete Steuerung oder Regelung die Andruck- 
rolle 7 so positionieren bzw. orientieren kann. daB ein vorgegebener Krummungsverlauf sowohl in ebener als auch in 
raumlicher Ausbildung ererreicht wird. Damit ist nicht nur die Ausbildung der Werkstuckkrummung in einer Ebene, son- 
dern beliebig im Raum auch mit mehrfacher Anderung der Vorschubrichtung moglich, so daB sehr komplexe Werkstuck- 

30 geometrien mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung herstellbar sind. 

In Figur 2 ist eine weitere Ausbildung der erfindungsgemaBen StrangpreB- und Biegeeinrichtung dargestellt. An- 
stelle einer Andruckrolle 7 ist unrnittelbar im AnschluB an den Matrizenhalter 5 eine eine Querkraft erzeugende Gleit- 
flache 8 dargestellt. Diese kann ebenso wie die Andruckrolle 7 einstellbar oder aber wie im AusfuhrungsbeispielgemaB 
Figur 2 dargestellt - ortsfest angeordnet sein. Hiermit lassen sich in einfacher Weise gekrummte Strukturen erzeugen. 

3S GemaB Figur 2a wird in entsprechender Weise ein Rollenkafig zum Aufbringen der Querkraft eingesetzt, so daB je nach 
Positionierung relativ zur Matrize unterschiedliche Umformungen mit Radien und R 2 auf den Strang aufgebracht 
werden konnen. 

Eine besondere Schwierigkeit bestand bisher beim Biegen von StrangpreBprofilen darin, eine MaBhaltigkeit unter 
Beibehaltung aller Abmessung der Teile vor und nach dem Biegen zu erzielen. Dies gilt insbesondere fur raumliche 
40 Strukturen bei offenen Profilquerschnitten, die besonders empfindlich auf seitlichen Druck bzw. auf unterschiedliche 
Reibungswiderstande reagieren. 

Nach dem Stand der Technik war bei Biegevorgangen eine Gef ugeveranderung, eine Verfestigung des Werkstucks 
und unterschiedliche Eigenspannungsverteilungen, einhergehend mit einer Geometrieanderung (z. B. Einschnurung 
der Wanddicke, kissenformige Verzerrung) unvermeidbar. Nun kann mit dem erfindungsgemaBen Verfahren in einer 
45 ublichen StrangpreBmatrize ein gerades oder beliebig gekrummtes Werkstuck (Profil) mit immer gleicher Geometrie 
und immer gleichen Gefuge- und Festigkeitseigenschaften erzeugt werden. 

Mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung ist es nunmehr gelungen, die Fertigungsprobleme gebogener Probleme 
dadurch zu losen, daB das Werkstuck gleichzeilig mil oder unrnittelbar nach dem formgebenden StrangpreBvorgang 
mit einer genau dosierbaren Kraft verformt wird. Dies bedeutet, daB der Spannungszustand wahrend der Herstellung 
50 der Werkstucke direkt beim Strangpressen beeinfluBt wird, da gleichzeitig mit dem StrangpreBvorgang die austretenden 
Strangabschnitte gebogen werden. Die Werkstucke verlassen mit definiert gekrummter Langsachse die StrangpreBein- 
richtung, wobei die Krummung des Werkstuckes in der Langsachse definiert einstellbar ist. 

In Figur 3 ist dieser Vorgang anhand einer geometrischen Betrachtung naher erlautert. Es soli dabei angenommen 
werden, daB der aus der Matrize 4 austret nde Strang 6 von einer, ein Gaspolst r 11 erz ug nden Druckqu II 10 
55 gebogen wird. 

Als Ausgangspunkt d r geometrisch n Uberlegungen wird angenommen, daB im Strang 6 beim Eintritt in die Matrize 
4 exakt parallele Schnitte 1 2a, 1 2b vorliegen. Je naher diese Schnitte 1 2a, 1 2b zum Austrittsende der Matrize 4 wandern , 
desto mehr verringert sich ihre Planparallelitat, so daB nach dem Austritt des Stranges 6 aus der Matrize 4 ein Winkel 
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a zwischen den ursprunglich planparallelen Schnitten 12a, 12b meGbar ist. Daraus wird deutlich, daG die im Abstand 
a von Matrizenaustrittsende angeordnete Druckquelle 10 eine Ruckwirkung auf das in der StrangpreGmatrize geformte 
Profil ausubt. Mit anderen Worten: Die in der StrangpreGmatrize 4 gebildeten Werkstuckquerschnitte werden derart 
beeinfluGt, daG sie nicht parallel zueinander aus der Matrize austreten, sondern in einem Winkel zueinander stehen, 
wobei die GroGe des Winkels durch die Geometrie und die Positionierung bzw. Orientierung der die Querkraft aufbrin- 
genden Vorrichtung bestimmt wird. 

Im tolgenden wird ein Veriahren zur Bestimmung des Zustellweges des Biege- Oder Fuhrungswerkzeuges in Ab- 
hangigkeit von der Kontur des gebogenen Werkstuckes und dem PreGweg bei einem konstanten Radius dargestellt. 

Die Werkstuckkontur ist bei der Herstellung an bestimmte geometrische Randbedingungen geknupft. Die Kontur 
muG wegen des Fertigungsprozesses mit der Matrize ubereinstimmen und tangential zur Austrittsachse, d. h. senkrecht 
zur Austrittsebene stehen. 



Austrittsachse = Tan- 
gente an die Kontur 
(hier an den Kreis) 
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Bild 1: Geometrische Verhaltnisse bei der 
Herstellung eines Radius 

Falls ein konstanter Radius hergestellt werden soil, kann der Zustellweg z bei bekanntem Abstand a von der Aus- 
trittsebene in Abhangigkeit vom Radius durch die Sekantengleichung bestimmt werden; 



mit A -2a 



Beschreibt man die herzustellende Kontur allgemein als Raumkurve in einem Koordinalensystem, so konnen fur 
jeden beliebigen Punkt zum einen die Koordinaten an sich bestimmt werden und weiterhin mit den Methoden der Kur- 
vengeometrie ein Tangentenvektor fur diesen Punkt berechnet werden. Mit diesem Tangentenvektor, der gemaG den 
oben genannten Bedingungen mit der Austrittsachse identisch ist, kann der Zustellweg des Fuhrungswerkzeuges uber 
einfache Rechnungen bestimmt werden. Weiterhin ist es moglich die Lange der Kontur zu bestimmen, so daG der Zu- 
stellweg als Funktion des PreGweges angegeben werden kann. Die Kontur kann fur das Steuerungsprogramm eines 
Manipulators oder dergleichen als Funktion Oder als Wertetabelle vorliegen. In Bild 2 ist der geometrische Ansatz fur 
eine beliebige Kontur dargestellt. 
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Bild 2: Geometrischer Ansatz zur Bestimmung des 

Zustellweges z in Abhangigkeit von der Kontur 
und der ausgepreBten Lange 

Geometrische Grundlagen zur Bestimmung des Zustellweges: 

Allgemeine Beschreibung der Kontur durch einen Kurvenparameter: F = f (x(X),y(X),z(X)), Gewahlt: X - x. Daraus 
ergibt sich: F = f(x,y(x),z(x)). 

Die Lange der Kurve fur ein bestimmtes x Ial3t sich uber folgende Formel ermitteln: 

x 



35 



six) = fjl+idy/dx) (dz/dx) 2 dx 



40 



Der Tangenteneinheitsvektor ergibt sich durch lolgende Berechnung: 

g- (xV , dr(x)/dx 



Mit Hille des Tangenteneinheitsvektors kann im 2-dimensionalen Raum die Gleichung einer Geraden bestimmt 
werden, die senkrecht aut diesem Vektor steht und im Abstand a von der Austrittsebene verlauft. 

45 

Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Raumkurve ist der Kontaktpunkt des Werkzeuges mit der Werkstuckkontur. 
Daraus ergibt sich im 2-dimensionalen Raum der Zustellweg z. 

Da fur jedes x eindeutig eine Raumkurvenlange s, die der ausgepre3ten Lange entspricht, und ein Zustellweg z 
so bestimmt werden kann, kann z als Funktion von s dargestellt werden. 

Fur den 3-dimensionalen Raum ist die Berechnung aufwendiger, aber auch moglich. 

c) es sind Bewegungen in beliebiger Raumrichtung mogiich, wobei die Fuhrungsrolle beispielsweise durch 
55 inen Manipulator gesteuert wird; 

d) es lassen sich Torsionsbewegungen zur Erzeugung eines verdrillten Stranges durchfuhren. 
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In jedem Fall muB gewahrleistet sein, daB bei der Biegung im Abstand a von der Austrittsebene eine Ruckwirkung 
uber das StrangpreBerzeugnis in die formgebende Zone der Strangpresse moglich ist. Dies bedeutet, daB keine Anla- 
geflachen fur das zu biegende StrangpreBprofil in dem Raum zwischen der Querkrafteinwirkung bzw. StranganpreBfla- 
che und der Austrittsebene des Stranges vorhanden sind. 

5 Unter dieser Voraussetzung findet der Biegevorgang wahrend des StrangpreBverfahrens durch Spannungsuber- 

lagerung im plastischen Zustand statt. Die aus der Matrize austretenden Profilquerschnitte sind identisch mit den Quer- 
schnittsflachen, die beim geraden Strangpressen erzeugt wurden. Die Wandstarken bleiben durch das Biegen unbe- 
einfluBt und sind auch bei verdrillten Profilabschnitten absolut formtreu uber groBe PreBlangen. 

In Figur 4 ist die Herstellung von verdrillten Profilabschnitten dargestellt. Der aus der Matrize 14 austretende Strang 

w 15 wird in einen Rollenkafig 16 eingefuhrt, dessen Rollenachse 17 urn einen Winkel p gegenuber der vertikalen Profil- 
kante 1 8 verdreht ist. Die schraffierte Flache 1 9 stellt den Profildurchbruch in der Matrize 1 4 dar bei einer Ansicht gegen 
die PreBrichtung. Somit ist der Rollenkafig vor der Matrize urn einen Winkel p gegen die Orientierung des Profils verdrillt. 

is Patentan sprue he 

1. Verfahren zur Herstellung von gekrummten Werkstucken, insbesondere von Voll- und Hohlprofilen mit komplexen 
Querschnitten, durch eine Kombination von Strangpressen und Biegen, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

daB das Werkstuck gleichzeitig mit oder unmittelbar nach dem formgebenden StrangpreBvorgang durch eine 
quer zur StrangpreBrichtung auf das Werkstuck einwirkende Kraft gebogen wird. 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Krummung des Werkstuckes beim Austritt aus der StrangpreBmatrize erfolgt. 

30 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

35 daB die auf das Werkstuck einwirkende Kraft zur Ausbildung unterschiedlicher Biegeradien wahrend des 

StrangpreBvorganges nach Richtung und Starke variiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

40 dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Kraftkomponente als Zug- oder Druckkraft beim formgebenden StrangpreBvorgang auf die Quer- 
schnittsflachen der entstehenden Profilwande einwirkt. 

45 5. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens zur Herstellung von gekrummten Werkstucken durch eine Kombina- 
tion von Strangpressen und Biegen bestehend aus einer Bloc kerwarmungsan lag e, einer StrangpreBeinrichtung mit 
Matrize, die am Austritt des Stranges eine Austrittsebene aufweist, sowie Einrichtungen zur Blockhandhabung, 
Scher- bzw. Fordereinrichtungen und einer Abkuhlstrecke, 

50 dadurch gekennzeichnet, 

daB nach der Matrize in StrangpreBrichtung gesehen, eine Querkraft erzeugende Vorrichtung angeordnet ist, 
die gegen den austretenden Strang anpreBbar ist, wobei in dem Raum zwischen StranganpreBflache und Aus- 
trittsebene eine von Anlageflachen freie Biegezone vorhanden ist. 

55 

6. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, 



6 
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da3 die eine Querkraft erzeugende Vorrichtung aus einer an den austretenden Strang andruckbaren Rolle 
besteht. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

5 

dadurch gekennzeichnet, 

daG die eine Querkraft aufbringende Vorrichtung aus einer oder mehreren Gleitflachen besteht. 
io 8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafB die eine Querkraft aufbringende Vorrichtung aus einem Kafig mit Rollen oder Gleitflachen besteht. 

is 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

20 daft die eine Querkraft aufbringende Vorrichtung aus einer, ein Gaspolster erzeugenden Druckquelle besteht. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

25 

da3 die eine Querkraft erzeugende Vorrichtung aus einer Induktionsspule besteht. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Querkraft uber einen Zustellweg auf den Strang aufgebracht wird, der im wesentlichen parallel zur 
Strangaustrittsebene verlauft. 

35 12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 zur Herstellung eines schraubenformig gebogenen Stranges die DurchlaBquerschnitte von Matrize und 
40 Rollenkafig um die StrangpreGachse zueinander verdreht oder versetzt angeordnet sind. 
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